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Abstract (Basic) : EP 1023891 Al 

NOVELTY - Anhydrous composition (I) for decolorizing keratinic 
fibers includes an alkaline agent , a peroxy salt, an anionic or 
nonionic amphiphilic polymer (II) containing at least one fatty chain, 
and a substantive cationic or amphoteric polymer (III) . 

DETAILED DESCRIPTION - INDEPENDENT CLAIMS are also included for the 
following: (1) a method for decolorizing keratinic fibers, comprising 
mixing (I) with an aqueous hydrogen peroxide composition, applying the 
mixture to the fibers, allowing time for the desired degree of 
decolorization to be attained, and rinsing, shampooing and drying the 
fibers; (2) a kit comprising a compartment containing (I) and a 
compartment containing an aqueous hydrogen peroxide composition. 

USE - (I) is especially useful for bleaching human hair by mixing 
it with an aqueous hydrogen peroxide solution just before use. 

ADVANTAGE - The combination of (II) and (III) reduces 
peroxide-induced damage to keratinic fibers. pp; 25 DwgNo 0/0 
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(54) COMPOSITION ANHYDRE DE DECOLORATION DES FIBRES KERATINIQUES COMPRENANT 
L'ASSOCIATION DE POLYMERES AMPHIPHILES ANIONIQUES ET/OU NON IONIQUES COMPORTANT AU 
MOINS UNE CHAINE GRASSE ET DE POLYMERES SUBSTANTIFS CATIONIQUES OU AMPHOTERES. 

Composition anhydre de decoloration des fibres kera- 
tiniques comprenant i'association de polymeres amphiphi- 
les anioniques et/ou non ioniques comportant au moins une 
chaine grasse et de polymeres substantifs cationiques ou 
amphoteres 
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Composition anhydre de decoloration des fibres keratiniques 
comprenant 1'association de polymferes amphiphiles anioniques et/ou 
non ioniques comportant au moins une chaine grasse et de polymferes 
substantifs cationiques ou amphot&res 



La pre sente invention concerne des compositions anhydres pour 
la decoloration des fibres keratiniques, et en particulier des cheveux, 
comprenant 1'association d'au moins un polymfere amphiphile anionique 
comportant au moins une chaine grasse et/ou d'au moins un polymfere 
amphiphile non ionique comportant au moins une chaine grasse et d'au 
moins un polymfcre substantif cationique ou amphotere, l'utilisation de 
ces compositions pour la preparation de compositions de decoloration 
pretes-Si-remploi, un procede de decoloration de fibres keratiniques utili- 
sant ces compositions et un kit d'emballage contenant une telle composi- 
tion. 

La decoloration des fibres keratiniques humaines, en particulier 
des cheveux, se fait par oxydation de la meianine aboutissant £ la solubili- 
sation et elimination partielle ou totale de ce pigment. 

Pour decolorer les cheveux, on utilise generalement des poudres 
decolorantes contenant un reactif peroxygene tel que les persulfates, per- 
borates ou percarbonates d'ammonium ou de metaux alcalins, que Ton 
associe au moment de l'emploi k une composition aqueuse de peroxyde 
d'hydrogfcne. Les sels peroxygenes et le peroxyde d'hydrogfene etant rela- 
tivement stables en milieu acide, il est necessaire de les activer k pH basi- 
que pour obtenir une formation adequate d'oxygfcne. II est done usuel 
d'ajouter aux poudres decolorantes des composes alcalins tels que les ami- 
nes et les silicates alcalins. 

Ce traitement chimique par des agents oxydants et alcalins est 
souvent trfcs agressif et modifie la structure chimique de la keratine. 
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Ceci se traduit par de mauvaises proprietes cosmetiques des che- 
veux telles qu'un d6mSlage difficile, un toucher desagr^able ou des che- 
veux reches et ternes, mais surtout par une degradation des fibres keratini- 
ques. 

5 Cette degradation des fibres est particulierement inddsirable car 

elle deteriore de manifcre irreversible les proprietes physico-chimiques 
des cheveux. Ceux-ci deviennent plus poreux et par consequent plus diffi- 
cile & secher, ils presentent une plus grande sensibilite aux divers autres 
traitements capillaires tels qu'une coloration ou une permanente, et voient 
10 leurs proprietes mecaniques et leurs proprietes de surface modifies defa- 
vorablement, ce qui se traduit par exemple par une diminution de la resis- 
tance k la rupture en traction ou une augmentation du coefficient de frotte- 
ment. 

15 Pour remedier & ces inconvenients, on a eu recours jusqu'ici h 

Tutilisation de polymfcres substantifs cationiques ou amphoteres. Ces 
polymferes, en se deposant sur les cheveux, ameliorent leurs proprietes 
cosmetiques, c'est-&-dire les rendent plus doux, plus brillants et plus faci- 
les k demfeler mais ne permettent pas de limiter significativement la degra- 

20 dation des fibres keratiniques. 

La demanderesse a fait la decouverte surprenante qu'il etait pos- 
sible de limiter significativement la degradation des fibres keratiniques 
en combinant le ou les polym^res substantifs cationiques ou amphotferes 
25 utilises habituellement avec un ou plusieurs polymfcres amphiphiles com- 
portant au moins une chalne grasse, egalement appeles polymdres asso- 
ciatifs, anioniques et/ou non ioniques. 

La presente invention a par consequent pour objet une composi- 
30 tion anhydre pour la decoloration de fibres keratiniques, en particulier 
humaines, comprenant, dans un milieu approprie pour la decoloration, au 
moins un agent alcalin, au moins un sel peroxygene, et en outre l'associa- 
tion 

- d'au moins un polymfere amphiphile anionique et/ou non ionique com- 
35 portant au moins une chalne grasse, et 
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- d'au moins un polymfcre substantif cationique ou amphotfcre. 

L'invention a egalement pour objet l'utilisation d'une telle com- 
position anhydre pour la preparation d'une composition de decoloration 
5 prete-&-remploi. 

Elle a en outre pour objet un procede de decoloration des fibres 
keratiniques utilisant les compositions de decoloration anhydres ci-des- 
sus, ainsi qu'un kit d'emballage contenant une telle composition. 

10 

D'autres objets apparajtront h. la lecture de la description et des 
exemples qui suivront. 

Les polymfcres amphiphiles anioniques comportant au moins une 
15 chalne grasse utilises selon la pr6sente invention en association avec les 
polym&res substantifs cationiques ou amphotferes sont des copolym&res, 
reticules ou non reticules, comprenant 

- des motifs hydrophiles derives d'un ou de plusieurs monomfcres h insa- 
turation ethyienique portant une fonction d'acide carboxylique libre, et 

20 - des motifs hydrophobes derives d'un ou de plusieurs monom^res & insa- 
turation ethyienique portant une chaine laterale hydrophobe, 
et eventuellement 

- des motifs de reticulation derives d'un ou de plusieurs monomfcres poly- 
insatures. 

25 

Le ou les monomfcres k insaturation ethyienique portant une 
fonction d'acide carboxylique sont choisis parmi l'acide ethacrylique, 
l'acide methacrylique et l'acide acrylique, de preference parmi l'acide 
methacrylique, l'acide acrylique et des melanges de ceux-cL 

30 

Le ou les monomfcres k insaturation ethyienique portant une 
chaine laterale hydrophobe peuvent etre (i) des esters d'acides carboxyli- 
ques insatures et d'alcools gras, ou (ii) des ethers d'allyle et d'alcools gras. 



35 



(i) Les esters d'acides carboxyliques insatures et d'alcools gras 
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sont choisis par exemple parmi les ethacrylates, methacrylates et/ou acry- 
lates d'alkyle en C 10 _ 3 q, de preference en C 12 _22- 

lis englobent par exemple Tacrylate de lauryle, Tacrylate de 
st6aryle, Tacrylate de d6cyle, Tacrylate d'isoddcyle, Tacrylate de dod6- 
5 cyle ainsi que les methacrylates correspondants, h savoir le methacrylate 
de lauryle, le m6thacrylate de stearyle, le methacrylate de decyle, le 
methacrylate d'isodecyle et le methacrylate de dodecyle. 

(ii) Les ethers allyliques d'alcools gras formant les motifs 
10 hydrophobes des polymferes amphiphiles anioniques de la presente inven- 
tion correspondent h la formule 

(I) CH 2 =CR'CH r O-B n -R 

15 dans laquelle 

R' represente un atome d'hydrog&ne ou un groupe methyle, 
B represente un groupe ethyl&neoxy, 
n est un nombre entier valant entre 0 et 100, 
R represente un groupe hydrocarbone choisi parmi les restes 
20 alkyle, arylalkyle, aryle, alkylaryle ou cycloalkyle comportant de 8 k 30 
atomes de carbone, de preference de 10 h 24 atomes de carbone, et plus 
particuliferement de 12 k 18 atomes de carbone. 

Un motif de formule (I) prefer selon la presente invention est un 
25 motif dans lequel R' designe un atome d'hydrogfene, n est egal h 10 et R 
represente un radical stearyle (C 18 ). 

Ledit monomfere reticulant est un compose comportant au moins 
deux doubles liaisons polymerisables non conjuguees Tune avec Tautre. 
30 On peut citer & titre d'exemple le phtalate de diallyle, le (meth)acrylate 
d'allyle, le divinylbenzfcne, le dimethacrylate de (poly)ethyleneglycol, le 
methylfene-bis-acrylamide, le polyallylsucrose ou le polyallylpentaery- 
thritol. 



35 



Des polymfcres amphiphiles anioniques du type decrit ci-dessus 
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sont ctecrits par exemple dans les brevets US-3 915 921 et US-4 509 949 
(copolymfcres d'acide (&h/m£th)acrylique et de (6th/meth)acrylates 
d'alkyle en C 10 . 30 ), ou dans le brevet EP-0 216 479 B2 (copolymfcres 
d'acide (eth/m£th)acrylique et d'ethers allyliques d'alcools gras). 

5 

On peut citer h titre d'exernples de polym£res pr6fer6s : 

- les polymferes r6ticul6s d'acide acrylique et d'acrylate d'alkyle 
en C 10 _ 30 > tels que les polymfcres commercialisms sous les denominations 
PEMULEN TR1, PEMULEN TR2 et CARBOPOL 1382 par la soci£t<£ 

10 GOODRICH, et 

- le polymfcre r£ticul6 d'acide acrylique et de m£thacrylate 
d'alkyle en C 10 . 30 , tel que le CARBOPOL ETD 2020 commercialism par la 
social GOODRICH. 

15 Les polym^res amphiphiles non ioniques comportant au moins 

une chaine grasse utilisables selon la pr£sente invention englobent par 
exemple 

- les celluloses ou hydroxyalkylcelluloses modifiees par des 
groupements comportant au moins une chaine grasse telle qu'un groupe 

20 alkyle, arylalkyle ou alkylaryle contenant un groupe alkyle de preference 
en C 8 . 22 comme les produits NATROSOL PLUS GRADE 330 CS de la 
soci6t6 AQUALON, BERMOCOLL EHM 100 de la soci<£t£ BEROL 
NOBEL, ou POLYSURF 67 de la societe HERCULES, ou modifies par 
des groupes alkylphenol polyalcoxylfis comme le produit AMERCELL 

25 POLYMER HM- 1 500 de la soci&e AMERCHOL, 

- les hydroxypropylguars modifies par des groupements compor- 
tant au moins une chaine grasse en C g . 22 comme les produits ES AFLOR 
HM 22 (chaine alkyle en C 22 ) de la societe LAMBERTI, MIRACARE 
XC95-3 (chaine alkyle en C 14 ) et RE205-1 (chaine alkyle en C 20 ) de la 

30 soctete RHONE POULENC, 

- les polyur^thannes comportant au moins une chaine grasse de 
type alkyle ou alc^nyle en C 8 . 30 comme le produit SER-AD FX 1 100 de la 
soci6t£ SERVODELBEN ; 

- les copolymferes de vinylpyrrolidone et de monomferes hydro- 
35 phobes h chaine grasse comme les produits ANT ARON V2 1 6 ou G ANEX 
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V216 (poly(vinylpyrrolidone/hexad6cfcne)), ANTARON V220 ou 
GANEX V220 (poly(vinylpyrrolidone/eicosfcne)) de la soctete I.S.P. ; 

- les copolymfcres de (meth)acrylates d'alkyle en C 1-6 et de 
monomfcres amphiphiles comportant au moins une chaine grasse ; 
5 - les copolymfcres de (m6th)acrylates hydrophiles et de monome- 

res hydrophobes comportant au moins une chaine grasse, par exemple un 
poly (mdthacry late de poly 6thylfeneglycol/m£thacry late de lauryle). 

On prefere en particulier les polyur£thannes comportant au 
10 moins une chaine grasse de type alkyle en C 10 . 20 et les hydroxyethylcellu- 
loses modifies par des groupements comportant au moins un groupe 
alkyle en C^ 2 2- 

Les compositions anhydres contiennent le ou les polym£re(s) 
15 amphiphile(s) anionique(s) et/ou non ionique(s) comportant au moins une 
chaine grasse & raison de 0,03 & 30 % en poids, de preference h raison de 
0,3 h 15 % en poids. 

Dans les compositions de d6coloration de la pr6sente invention 
20 on associe le ou les polymfere(s) amphiphile(s) anionique(s) et/ou non 
ionique(s) comportant au moins une chaine grasse decrits ci-dessus h des 
polymfcres substantifs cationiques ou amphoteres. 

Dans le dornaine cosm£tique, on entend par polyrnfcre substantif 
25 un polymfere capable, grace & sa forte affinitd pour un support tel que les 
cheveux, de former un depot sur celui-ci. Le caract£re substantif est clas- 
siquement £valu6 au moyen du test d£crit par Richard J. Crawford, Jour- 
nal of the Society of Cosmetic Chemists, 1980, 31(5), pages 273 - 278. 

30 Ces polymferes substantifs sont des polymfcres, d'origine natu- 

relle ou synth^tique, comportant des groupements amine primaire, secon- 
dare, tertiaire et/ou quaternaire qui soit font partie de la chaTne polym&re 
principale soit sont port£s par les groupements lateraux. Leur poids rnole- 
culaire est g6n£ralement compris entre 500 et 5 000 000, de preference 

35 entre 1000 et 3 000 000. 
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Un grand nombre de ces polymfcres substantifs cationiques ou 
amphoteres sont decrits par exemple dans la demande de brevet EP-A- 
0 557 203. 

5 On peut citer en outre 

- le poly(chlorure de m6thacryloyloxy6thyltrimethylammo- 
nium) reticule en dispersion & 50 % dans de 1'huile min6rale, commercia- 
lism sous la denomination S ALCARE SC95 par la society ALLIED COL- 
LOIDS (denomination CTFA : Polyquaternium-37), 

10 - le copolymfcre reticule d'acrylarnide et de chlorure de metha- 

cryloyloxy6thyltrimethylammonium (20/80 en poids) en dispersion & 50 
% dans de 1'huile mingrale, commercialism sous la denomination SAL- 
CARE SC92 par la societe ALLIED COLLOIDS (denomination CTFA : 
Poly qu aterniu m- 3 2) , 

15 - le m6thosulfate du copo!ym£re de m6thacryloyloxy6thy ltrim6- 

thylammonium et de methacryloyloxy6thyldim6thylacmtylammonium, 
commercialism sous la denomination PLEX 7525L par la societe ROHM 
GmbH (denomination CTFA : Polyquaternium-35). 

20 Les polym^res substantifs cationiques ou amphoteres peuvent 

mgalement porter des groupements hydrophobes. 

lis sont choisis par exemple parmi les derives de cellulose qua- 
ternisee et les polyacrylates h groupements lat£raux amines, comme par 
exemple : 

25 - les celluloses quaternis6es modifies par des groupements 

comportant au moins une chalne grasse, choisis parmi les groupes alkyle, 
arylalkyle, alkylaryle comportant au moins 8 atomes de carbone, ou des 
melanges de ceux-ci, 

- les hydroxyethylcelluloses quatemis6es modifies par des 
30 groupements comportant au moins une chaine grasse, choisis parmi les 

groupes alkyle, arylalkyle, alkylaryle comportant au moins 8 atomes de 
carbone, ou des melanges de ceux-ci. 

- les polyacrylates h. groupements lateraux amines, quaternises 
ou non, possedant des groupements hydrophobes. 

35 Les radicaux alkyle portes par les celluloses ou hydroxyethyl- 
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celluloses quaternisSes ci-dessus component de pr£f£rence de 8 k 30 
atomes de carbone. 

Les radicaux aryle d6signent de preference les groupements 
phenyle, benzyle, naphtyle ou anthryle. 

5 

On peut indiquer comme exemples d'alkylhydroxyethyl- 
celluloses quaternis6es k chafries grasses en C 8 _ 30l les produits 
QU ATRISOFT LM 200, QUATRISOFT LM-X 529- 1 8- A, QUATRISOFT 
LM-X 529-18B (alkylc en C l2 ) et QUATRISOFT LM-X 529-8 (alkyle en 
10 C 18 ) commercialisms par la soci£te AMERCHOL et les produits 
CRODACEL QM, CRODACEL QL (alkyle en C, 2 ) et CRODACEL QS 
(alkyle en C lg ) commercialisms par la sociSte CRODA. 



Comme exemples de polyacrylates & chames laterales arnin^es, 
15 on peut citer le polymfcre" STRUCTURE PLUS" de la society NATIONAL 
STARCH. 

Parmi les polym&res substantifs cationiques ou amphotfcres uti- 
lisables selon l'invention, on pr^ftre notamment : 
20 - l'homopolym&re de chlorure de dim6thyldiallylammonium 

vendu sous la denomination MERQUAT 1 00 DRY par la socidte MERCK ; 

- les copolym&res de chlorure de dimethyldiallylammonium et 
d'acrylamide vendus sous la denomination MERQUAT 2200 par la soci£t6 
CALGON; 

25 - les polymferes de type poly(ammonium quaternaire) pr6pards et 

d6crits dans le brevet fran?ais 2 270 846, constitu^s de motifs r£currents 
r£pondant k la formule (II) suivante : 



30 



CH 3 CH, 



(II) 



-4 



cr 



cr 



CH, CH 



3 



et notamment ceux dont la masse molaire moyenne en poids, d6terminee 
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25 



30 



par chromatographic par perm6ation de gel, est comprise entre 9500 et 
9900 ; 

- les polymeres de type poly(ammonium quaternaire) prepares et 
decrits dans le brevet francais 2 270 846, constitu£s de motifs recurrents 
repondant a la formule (HI) suivante : 

CH 3 C 2 H 5 



(ffl) — [-N + -(CH 2 )3-N + -(CH 2 )3^- 
10 | Br" |Bf 

CH3 C2H5 



et notamment ceux dont la masse molaire moyenne en poids, determine 
par chromatographic par permeation de gel, est d'environ 1200 ; 

- les polymfcres de type poly(ammonium quaternaire) decrits 
dans les brevets US 4 390 689, 4 702 906, 4719 282 et consumes de motifs 
rdcurrents rdpondant k la formule (IV) suivante : 



CH, CH 



L 3 



(IV) -4-N^(CH 2 ) p -NH-CO-D-NH-(CH 2 )p-N + — (CH 2 >j-0— (CH^ 
|Cf |Cf 



35 



CH 3 CH 3 

dans laquelle 

p est un nombre entier valant entre 1 et 6, 

D repr6sente une simple liaison ou un groupe -(CH 2 ) r -CO- oil r 
vaut 4 ou 7 , 

et notamment ceux dont la masse molaire moyenne en poids est inferieure 
k 100 000, de preference inferieure ou egale h 50 000; 

- les copolymferes amphoteres suivants : 

- le copolymfcre chlorure de diallyldimethylammonium/acide 
acrylique (80/20) commercialise sous la denomination MERQUAT 280 
DRY par la societe CALGON (denomination CTFA : Polyquaternium- 
22); 
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- le copolymfcre chlorure de dimethyldiallylammonium/acide 
acrylique (95/5) vendu sous la denomination MERQUAT 295 DRY par la 
societe CALGON (denomination CTFA : Polyquaternium-22); 

- le copolymfcre de chlorure de methacrylamidopropyltrimo- 
5 nium, d'acide acrylique et d'acrylate de rnethyle, commercialise sou la 

denomination MERQUAT 2001 par la societe CALGON (denomination 
CTFA : Polyquaternium-47) ; et 

- le terpolymfcre acrylamide/chlorure de dimethyldiallylammo- 
nium/acide acrylique commercialise sous la denomination MERQUAT 

10 PLUS 3330 DRY par la societe CALGON (denomination CTFA : Polyqua- 
ternium-39) . 

Dans la liste des polymfcres substantifs ci-dessus, on preffere tout 
particuli&rement les copolymferes amphotferes Polyquaternium-22, Poly- 
15 quatemium-39 et Polyquaternium-47 (denominations CTFA). 

Les compositions de decoloration anhydres contiennent le poly- 
mfere substantif cationique ou amphotere k raison 0,03 k 30 % en poids, de 
preference & raison de 0,3 k 15 % en poids, rapporte k la composition anhy- 
20 dre. 

Le rapport en poids du ou des polym^re(s) amphiphile(s) anioni- 
que(s) et/ou non ionique(s) au polym£re substantif cationique ou ampho- 
tbrc est generalement compris entre 10/1 et 1/10 et de preference entre 5/1 
25 et 1/5. 

Corame indique ci-dessus, la composition decolorante anhydre 
contient au moins un agent alcalin et au moins un sel peroxygene. 

30 Ledit agent alcalin est choisi parmi les sels d'ammonium tels que 

le chlorure, le sulfate, le phosphate ou le nitrate d'ammonium, les silica- 
tes, phosphates ou carbonates de metaux alcalins ou alcalino-terreux, en 
particulier les metasilicates de metaux alcalins. 

35 Les sels peroxygenes sont choisis parmi les persulfates, les per- 
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carbonates et les perborates d'ammonium ou de m6taux alcalins. 

On utilise de preference les persulfates et parmi ceux-ci princi- 
palement les persulfates de sodium et de potassium. 

Les compositions de l'invention contiennent entre 20 et 70 % en 
5 poids, et de preference entre 30 et 60 % en poids de sel peroxygene, par 
rapport au poids total de la composition anhydre. 

Les compositions de decoloration selon la pr6sente invention 
peuvent 6galement contenir toutes sortes d'adjuvants utilises habituelle- 
10 ment dans les compositions de decoloration susceptibles de faciliter la 
manipulation et l'application, d'ameliorer la conservation ou Tefficacite 
des compositions et d'ameliorer les proprietes cosmetiques des cheveux 
traites. 

Ces adjuvants sont par exemple des agents de con t role du dega- 
15 gement d'oxyg£ne tels que le carbonate de magnesium et la magnesie, des 
polymfcres epaississants ou geiifiants solubles dans l'eau tels que les cel- 
luloses et leurs derives comme l'hydroxyethylcellulose, l'hydroxypropyl- 
cellulose et l'hydroxypropylmethylcellulose, l'amidon et les derives 
d'amidon, l'hydroxypropylguar et la gomme de guar, les alginates, les 
20 polysaccharides, la polyvinylpyrrolidone, la carboxymethylcellulose, la 
gomme de xanthane, la gomme arabique, la gomme ghatti, la gomme adra- 
gante, les polyacrylamides et les poly(acide acrylique), des agents ten- 
sioactifs, des huiles minerales ou vegetales, des cires, des adjuvants de 
granulation, des Hants, des charges minerales telles que la silice et 
25 l'argile, des opacifiants tels que l'oxyde de titane, des colorants, des 
sequestrants et des parfums. 

Bien entendu, l'homme de metier veillera k choisir ce ou ces 
eventuels composes suppiementaires et leur quantite de mani£re k ce que 
30 les proprietes avantageuses attachees intrinsfequement h la composition 
de decoloration conforme k l'invention ne soient pas, ou substantielle- 
ment pas, alterees par la ou les adjonctions envisagees. 

La composition decolorante anhydre peut se presenter sous 
35 forme d'une poudre donnant naissance, apr^s melange avec de l'eau oxy- 
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g6n6e, £un cataplasme. Elle peutegalement se presenter sous forme d'une 
cr£me anhydre decolorante contenant des agents pulv6rulents en suspen- 
sion ou en dispersion dans un support organique, telle que les crimes 
dficrites dans les brevets US 4 170 637, DE 3 8 14 356, DE 3 844 956, EP 0 
5 778 020 et DE 1 972 3538 . 

Selon la pr6sente invention, la composition decolorante anhydre 
se pr6sente de preference sous forme d'une poudre de particules enrobees, 
non enrobees ou granulees. 

10 La pr£sente invention k egalement pour objet un procede de 

decoloration des fibres keratiniques, en particulier des cheveux humains. 
Ce procede comprend les Stapes consistant 

- k meianger, immediatement avant emploi, la composition d£colo- 
rante anhydre contenant au moins un agent alcalin, au moins un sel 

15 peroxyg6n6, et l'association d'au moins un polym&re amphiphile 

anionique et/ou non ionique comportant au moins une chalne grasse 
et d'au moins un polymfere substantif cationique ou amphotfcre, avec 
une composition aqueuse de peroxyde d'hydrog&ne, 

- h appliquer le melange sur la zone des fibres keratiniques a decolorer, 
20 - & laisser reposer pendant un temps suffisant pour obtenir la decolora- 
tion recherchee, temps g£n6ralement compris entre 10 minutes et une 
heure, de preference entre 10 et 45 minutes, et 

- h eiiminer le melange de decoloration par rin?age h l'eau, suivi d'un 
lavage avec un shampooing, puis d'un s6chage. 

25 

L'invention a en outre pour objet Tutilisation d'une composition 
decolorante anhydre telle que d£crite ci-dessus pour la preparation d'une 
composition decolorante prete-k-remploi. Pour cela la composition anhy- 
dre est meiangee avec environ 0,5 a 10 equivalents en poids d'une compo- 
30 sition aqueuse de peroxyde d'hydrog&ne, par exemple une solution, une 
emulsion ou un gel, ayant une concentration ponderale comprise entre 2 et 
12 %. Ce melange doit se faire immediatement avant 1'application du pro- 
duit sur les cheveux. 



35 



Le pH de la composition decolorante pr£te-&-l'ernploi est com- 
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pris de preference entre 7 et 12 et plus pref£rentiellement encore entre 8,5 
et 11,5. 

Un autre objet de l'invention est un dispositif d'emballage en 
5 plusieurs parties, 6galement appele "kit" d'emballage, comprenant au 
rnoins deux compartiments dont Tun contient une composition d€colo- 
rante anhydre telle que decrite ci-dessus, et 1'autre une composition 
aqueuse de peroxyde d'hydrogfcne. 

10 Les exemples, donnas ci-aprfcs h titre purement illustratif et non 

limitatif, permettront de mieux comprendre l'invention. 



15 



20 



25 



30 



35 
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Exemples 1 a 3 

On a pr£par6 les trois compositions de decoloration sous forme 
pulv^rulente, A, B et C suivantes : 



5 



10 





quantit6s (en % en 


poids) 


composition 
A 


composition 
B 


composition 
^invention j 


persulfate de potassium 


5Z> 


3D 




persuiidie ue sodium 


30 


30 




metasilicate de sodium 


14 


14 


14 


chlorure d 1 ammonium 


5 


5 j 


5 


acide ethylfcnediamine t£traac£tique 


1 


1 




dioctylsulfosuccinate de Na/ 
benzoate de sodium 


1 


1 




st^arate de calcium 


1 


1 




silice 


9 


8 


6,5 


Polyquaternium-22* 


0 


1 




copolymfcre r£ticul£ (acide acry- 
lique/acrylate d'alkyle en C 10 .3q)** 


0 


0 


1,5 


gomme de guar *** 


2 


2 


2 


hydroxy6thylcellulose 


2 


2 


2 



* Merquat 280 dry vendu par la societe CALGON. 

** Carbopol 1382 commercialism par la soctete GOODRICH 

*** vendue sous la denomination GUARGEL D/15 par la Societe Fran- 

Saise des Colloides 



On a prSparg dgalement la composition de peroxyde d'hydrogfcne D sui 
vante 



30 





composition D 


(quantity en % en poids) 


alcool c6t£arylique/ceteareth-30 


2,85 


stabilisants 


0,06 


s^questrant 


0,15 


peroxyde d'hydrogfcne 


9 


acide phosphorique 


qsp pH 2 


eau distillee 


qsp 100 



35 
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On a melange 8 g de chacune des compositions de decoloration 
A, B et C avec 16 g de la composition D de peroxyde d'hydrogfcne. 

On a realise avec chacune des compositions pr£tes-&-remploi 
AD, BD et CD 3 cycles de decoloration successifs sur des mfeches de che- 

5 veux chStains de 3 g suivant le protocole suivant : 

On a immerge dans, chacune des compositions pr£tes-&-remploi, 
aprfcs d6clenchement du chronom&tre, une meche de cheveux que Ton a 
etale ensuite en eventail sur une plaque thermostatee k 3 1 °C. On a recou- 
vert la mfcche en eventail de la moitie du melange et on a laisse poser pen- 

10 dant 20 minutes. Au bout de 20 minutes, on a retourne rapidement la 
rn&che, on l'a recouverte avec le reste du melange et on a laisse poser 20 
minutes supplement aires. A la fin du temps de pose, on a rince abondam- 
ment la meche k l'eau jusqu'& ce que celle-ci reste limpide. On a effectue 
un shampooing neutralisant afin d'eiiminer d'eventuelles traces d'agent 

15 oxydant. On a demeie la meche au peigne, on l'a seche pendant 1 heure au 
sechoir eiectrique k 60 °C en la protegeant avec du papier absorbant. On a 
mouilie k nouveau la mfcche et on l'a lavee de nouveau avec un shampooing 
classique. On a demeie, puis on sfcche k nouveau pendant 1 heure au 
sechoir eiectrique k 60 °C. 

20 Aprfcs decoloration, chaque mfeche de 3 g a ete divisee en 5 

meches de 0,6 g, chacune de ces mfeches etant soumise k l'essai de solubi- 
lite alcaline decrit ci-dessous. 

On a depose chacune des 5 meches dans un cristallisoir que Ton a 
mis k retuve k 60 °C pendant 30 minutes ; on a pese les cristallisoirs conte- 

25 nant les mfeches aprfcs passage k retuve (P 0 ). On a sorti les mfeches des cris- 
tallisoirs et on a pese ces mSmes cristallisoirs vides (P^. Ensuite, on a 
replace les meches dans les cristallisoirs que Ton a places dans un dessic- 
cateur pendant 24 heures. 

Dans des fioles erlenmeyer de 50 ml on a introduit 40 ml d'une 

30 solution NaOH (0,1 N) et on a mis les fioles au bain-marie thermostate k 
65 °C. Lorsque la temperature a ete stabilisee, on a immerge les meches de 
cheveux k tester pendant 30 minutes dans la solution alcaline en remuant 2 
k 3 fois avec precaution. On a sorti les meches de cheveux, puis on a pro- 
cede k une serie de trois lavages, chaque lavage consistant k immerger la 

35 mfeche pendant 15 minutes dans 100 ml d'eau demineralisee en agitant 
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deiicatement de temps en temps. On a laissd ensuite egoutter les mfeches 
ainsi rinc6es et on les a d£pos£es dans les cristallisoirs pr^alablement 
tares (Pj). L'ensemble cristallisoir + mfcche a 6t6 mis & l'etuve et s6ch6 
pendant 24 heures & 105 °C. Aprfes refroidissement pendant 45 minutes 
5 dans un dessiccateur, on a pes€ h nouveau les cristallisoirs contenant les 
mkches (P 2 ). 

La solubility alcaline (SA) mesurant la perte de poids de la 
m&che, exprim^e en %, a 6t6 calculde de la manifere suivante : 

10 SA = (P 0 - P 2 ) / (P 0 - Pj - a) x 100 

oil (P 0 -P 2 ) repr6sente la perte en poids de la m&che pendant l'essai et 
(Po-Pi-a) repr^sente le poids initial de la mfcche, a correspondant au poids 
de l'attache des mfeches (0,07 g). 

15 

La mesure de la solubilite alcaline des cheveux permet de rendre 
cornpte de la degradation des fibres k£ratiniques resultant de leur decolo- 
ration. En effet, l'oxydation des ponts disulfure de la k^ratine en groupe- 
ments acide sulfonique au cours de la decoloration augmente la solubilite 
20 du cheveu traite dans une solution alcaline. Plus la solubilite alcaline est 
61evee, plus l'etat de la fibre est degrade. 

Les resultats de ces essais de solubilite alcaline resumes dans le 
tableau ci-dessous sont les valeurs moyennes calcuiees & partir des resul- 
25 tats des 5 mfeches individuelles. 





solubilite* alcaline (en %) 




moyenne 


ec art-type 


composition AD 


54,5 


3,1 


composition BD 


54,6 


2,1 


composition CD(invention) 


45,4 


2,4 



Ces resultats montrent que 1'utilisation du polymfcre substantif 
amphotfere (Polyquaternium-22) seul (composition BD) ne permet pas de 
limiter la degradation de la fibre par rapport & la composition contenant ni 
polymere substantif ni polym&re amphiphile (composition AD). 
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En revanche, Tassociation selon l'invention d'un copolymfere 
amphiphile anionique d'acide acrylique et d'acrylate d'alkyle en C 10 _3 0 
(CARBOPOL 1382 de la soci<St£ GOODRICH) au polymfcre substantif 
amphotfcre Polyquaternium-22 (composition CD) rSduit significative- 
5 ment, d'environ 1 7 %, la solubilite alcaline des fibres k£ratiniques decolo- 
r£es. 

Exemple 4 

On a pr£par6 la composition de decoloration sous forme pulvdru- 
10 lente, E, suivante (quantitds en % en poids) : 



Persulfate de potassium 38 

Persulfate de sodium 30 

M£tasilicate de sodium 14 

Chlorure d' ammonium 5 

15 Acide ethylfcnediamine t£traacetique 1 

Dioctylsulfosuccinate de Na/benzoate de Na 2 

Silice 2 

Polyquaternium- 22 1 
Cetylhydroxydthylcellulose vendue sous la 

20 denomination Polysurf 67 par la 

societe HERCULES 4 



8g de cette composition E ont 6te m61ang£s & 16 g de la composition D 
d^crite pr£c6demment. On a applique et maintenu ce melange sur des che- 
25 veux k d£colorer pendant 45 minutes. On a obtenu une decoloration uni- 
forme aprfes linage, shampooing et sechage. L'£tat de la fibre dtait satis- 
faisant avec une degradation limit£e. 
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REVENDICATIONS 

1. Composition anhydre pour la decoloration de fibres k£ratini- 
ques, en particulier de fibres keratiniques humaines, comprenant, dans un 
milieu approprie pour la decoloration, au moins un agent alcalin et au 
moins un sel peroxyg6n£, caract6ris6e par le fait qu'elle contient en outre 
5 Tassociation 

- d'au moins un polymfcre amphiphile anionique et/ou non ionique 
comportant au moins une chaine grasse, et 

- d'au moins un polymfcre substantif cationique ou amphot^re. 

10 2, Composition selon la revendication 1, caract6ris6e par le fait 

que le polym&re amphiphile anionique comportant au moins une chaine 
grasse est un copolym&re comprenant 

- des motifs hydrophiles derives d'un ou de plusieurs monom&res £ 
insaturation 6thyl6nique portant une fonction d'acide carboxylique, et 

15 - des motifs hydrophobes derives d'un ou de plusieurs monomferes k 

insaturation ethy Unique portant une chaine lat6rale hydrophobe. 

3. Composition selon la revendication 1 ou 2 caract£risee par le 
fait que le ou les monomfcres h insaturation ethyienique portant une fonc- 

20 tion d'acide carboxylique sont choisis parmi l'acide ethacrylique, l'acide 
m6thacrylique et l'acide acrylique, de preference parmi l'acide methacry- 
lique, l'acide acrylique et des melanges de ceux-ci. 

4. Composition selon Tune quelconque des revendications 1 & 3, 
25 caract£ris6 par le fait que le ou les monomfcres & insaturation ethyienique 

portant une chaine lat£rale hydrophobe sont choisis parmi les ethacryla- 
tes, methacrylates et/ou acrylates d'alkyle en C 10 _ 30 , de preference en 
C 12 . 22 . 

30 5. Composition selon Tune quelconque des revendications 1 a 3, 

caracterisee par le fait que le ou les monomferes h insaturation ethyienique 
portant une chatne iaterale hydrophobe sont choisis parmi les ethers ally- 
liques d'alcools gras correspondant k la formule 
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(I) CH 2 =CR'CH 2 -0-B n -R 
dans laquelle 

R' repr6sente un atome d'hydrogfcne ou un groupe methyle, 

B repr^sente un groupe 6thyI£neoxy, 
5 n est un nombre entier valant entre 0 et 100, 

R repr^sente un groupe hydrocarbon^ choisi parmi les restes 
alkyle, arylalkyle, aryle, alkylaryle ou cycloalkyle comportant de 8 a 30 
atomes de carbone, de preference de 10 £ 24 atomes de carbone. 

10 6. Composition selon Tune quelconque des revendications pr6- 

c6dentes, caract£ris£e par le fait que le polymfere amphiphile anionique 
comportant au moins une chaine grasse comprend en outre des motifs d6ri- 
v6s d'un monom&re reticulant contenant deux doubles liaisons ethyl6ni- 
ques non conjugu£es. 

15 

7. Composition selon la revendication 6, caracteris€e par le fait 
que ledit monom&re reticulant est choisi parmi le phtalate de diallyle, le 
(meth)acrylate d'allyle, le divinylbenz£ne, le dimethacrylate de 
(poly)dthyleneglycol, le methylene-bis-acrylamide, le polyallylsucrose 

20 ou le polyallylpenta&rythritol. 

8. Composition selon Tune quelconque des revendications 1 & 7, 
caracteris6e par le fait que le polymfcre amphiphile anionique comportant 
au moins une chaine grasse est un copolymfcre reticule d'acide acrylique et 

25 d'acrylate d'alkyle en C 10 . 30 . 

9. Composition selon la revendication 1, caract£ris£e par le fait 
que ledit polymfcre amphiphile non ionique comportant au moins une 
chaine grasse est choisi parmi 

30 - les celluloses ou hydroxyalkylcelluloses modifies par des 

groupements comportant au moins une chaine grasse de type alkyle, aryl- 
alkyle ou alkylaryle contenant un groupe alkyle en C g _ 22 , ou par des grou- 
pes alkylph6nol polyalcoxytes ; 

- les hy droxypropylguars modifies par des groupements compor- 

35 tant au moins une chaine grasse en C 8 _ 22 ; 
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- les polyurethannes comportant au moins une chaine grasse de 
type alkyle ou alc£nyle en C 8 . 30 ; 

- les copolymferes de vinylpyrrolidone et de monom^res hydro- 
phobes & chaine grasse, 

5 - les copolymdres de (m6th)acrylates d'alkyle en Cj. 6 et de mono- 

mferes amphiphiles comportant au moins une chaine grasse, 

- les copolymferes de (m6th)acrylates hydrophiles et de monomfe- 
res hydrophobes comportant au moins une chaine grasse. 

10 10. Composition selon la revendication 9, caract£ris£e par le fait 

que le polymfcre amphiphile non ionique comportant au moins une chaine 
grasse est une hydroxy6thylcellulose modif i6e par des groupements com- 
portant au moins un groupe alkyle en C 8 , 2 2 ou un polyur6thanne modifig 
par au moins une chaine alkyle en C 10-2 q- 

15 

1 1. Composition selon Tune quelconque des revendications pr£- 
cedentes, caract6ris£e par le fait que le polym£re amphiphile anionique 
et/ou le polymfere amphiphile non ionique comportant au moins une chaine 
grasse est (sont) pr6sent(s) k raison de 0,03 k 30 % en poids, de preference 

20 & raison de 0, 3 & 1 5 % en poids par rapport h la composition anhy dre totale . 

12. Composition selon Tune quelconque des revendications pr6- 
c6dentes, caract6ris£e par le fait que le polymfcre substantif cationique ou 
amphot&re est un polymfere d'origine naturelle ou synthetique comportant 

25 des groupements amine primaire, secondaire, tertiaire et/ou quaternaire 
qui font partie de la chaine polym&re principale ou sont port^s par les 
groupements lat£raux, de poids moteculaire compris entre 500 et 
5 000 000, de pr6f6rence entre 1000 et 3 000 000. 

30 13. Composition selon la revendication 12, caracteris£e par le 

fait que ledit polymfcre substantif est choisi parmi les d6riv£s de cellulose 
quaternis^e et les polyacrylates k groupements lat£raux amines, quaterni- 
s6s ou non. 



35 



14. Composition selon la revendication 13, caract£ris£e par le 
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10 



15 



20 



25 



30 



fait que les d6riv6s de cellulose quaternisfe sont choisis parmi 

- les celluloses quaternisdes modifiees par des groupements 
comportant au moins une chaine grasse, choisis parmi les groupes alkyle, 
arylalkyle, alkylaryle comportant au moins 8 atomes de carbone, ou des 
melanges de ceux-ci, et 

- les hydroxy6thylcelluloses quaternis6es modifies par des 
groupements comportant au moins une chaine grasse, choisis parmi les 
groupes alkyle, arylalkyle, alkylaryle comportant au moins 8 atomes de 
carbone, ou des melanges de ceux-ci. 

15. Composition selon la revendication 12, caract6ris6e par le 
fait que ledit polymfcre substantif cationique est un hornopolymfcre de 
chlorure de dim&hyldiallylammonium ou un copolym&re de dimethyl- 
diallylammonium et d'acrylamide. 

16. Composition selon la revendication 12, caract6ris£e par le 
fait que ledit polymfcre substantif cationique est un poly(ammonium qua- 
temaire) constitue de motifs ^currents r^pondant & la formule 

CH, CH, 



CO) 

N+— (CH^-N*— (CH 2 ) 6 -}~ 

Icr la" 



ou a la formule 



(ffl) 



CH 3 C 2 H 5 



|Br" I Br" 



CH 3 C 2 H 5 
ou encore a la formule 



35 
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CH 3 CH, 

I I 

(IV) -f-N-(CH 2 ) p -NH-00-D-NH-(CH 2 ) D -N— (CH^-O— (CH 2 ^4- 

|cf |cr 

CH 3 CH 3 
dans laquelle 

p est un nombre entier valant entre 1 et 6, 

D reprSsente une simple liaison ou un groupe -(CH 2 ) r -CO- oil r vaut 4 ou 7 . 

17. Composition selon la revendication 12, caract6ris€e par le 
fait que ledit polymfcre substantif amphot&re est choisi parmi le Polyqua- 
ternium-22, le Polyquaternium-39 et le Polyquaternium-47. 

18. Composition selon Tune quelconque des revendications pr6- 
c6dentes, caract£risde par le fait que ledit polymfere substantif cationique 
ou amphotfcre est present k raison de 0,03 k 30 % en poids, de preference k 
raison de 0,3 k 15 % en poids par rapport k la composition anhydre totale. 

19. Composition selon Tune quelconque des revendications pr£- 
c6dentes, caract6ris£e par le fait que le rapport en poids du polymfcre 
amphiphile anionique et/ou non ionique au polym&re substantif cationi- 
que ou amphotfere est compris entre 10/1 et 1/10, de preference entre 5/1 et 
1/5. 

20. Composition selon Tune quelconque des revendications pr6- 
c£dentes, caract£ris£e par le fait que ledit agent alcalin est choisi parmi 
les sels d'ammonium tels le chlorure, le sulfate, le phosphate ou le nitrate 
d'ammonium, les silicates, phosphates ou carbonates de m£taux alcalins 
ou alcalino-terreux, en particulier les m6tasilicates de m£taux alcalins. 

21. Composition selon Tune quelconque des revendications pr6- 
c6dentes, caract<Sris£e par le fait que ledit sel peroxyg<*n<§ est choisi parmi 
les persulfates, percarbonates et perborates d'ammonium ou de m€taux 
alcalins, en particulier parmi les persulfates de sodium et de potassium. 
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22. Composition selon la revendication 21, caract£ris6e par le 
fait que ledit sel peroxyg£n6 est present en une quantity allant de 20 a 70 %, 
et de preference de 30 k 60 % en poids calculee par rapport a la composition 

5 anhydre. 

23. Composition selon Tune quelconque des revendications pr£- 
cedentes, caract6ris6e par le fait qu'elle contient en outre des adjuvants de 
decoloration choisis parmi les agents de contr61e du degagement d'oxy- 

10 g&ne, les polymfcres 6paississants ou gelifiants, les agents tensioactifs, les 
huiles min£rales et v£g£tales, les cires, les adjuvants de granulation, les 
Hants, les charges min6rales, les opacifiants tels que l'oxyde de titane, les 
colorants, les s6questrants et les parfums. 

15 24. Composition selon Tune quelconque des revendications pr6- 

c6dentes, caracteris6e en ce qu'elle se prgsente sous forme d'une poudre, 
ou d'une suspension ou dispersion de poudre dans un support liquide orga- 
nique anhydre. 

20 25. Utilisation de la composition anhydre d£colorante selon 

Tune quelconque des revendications pr£c€dentes pour la preparation d'une 
composition d£colorante prete-k-l'emploi par addition d'une composition 
aqueuse de peroxyde d'hydrog&ne. 

26. Proced6 de decoloration de fibres keratiniques, en particu- 
lier de cheveux humains, comprenant les 6tapes consistant 

- k m^langer, imm£diatement avant emploi, une composition ddcolo- 
rante anhydre definie selon Tune quelconque des revendications 1 k 
24, avec une composition aqueuse de peroxyde d'hydrogfene, 

- k appliquer le melange obtenu sur la zone des fibres keratiniques k 
d£colorer, 

- k laisser reposer pendant un temps suffisant pour obtenir la decolora- 
tion recherch^e, et 

- k 61iminer le m61ange decolorant par rin?age k l'eau suivi d'un lavage 
avec un shampooing, puis d'un s£chage. 



25 
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27. Dispositif £ plusieurs compartiments, ou "kit", pour la deco- 
loration des fibres k6ratiniques et en particulier des fibres k^ratiniques 
humaines telles que les cheveux, caract£ris£ par le fait qu'il comporte au 
moins deux compartiments dont Tun contient une composition anhydre 
selon Tune quelconque des revendications 1 h. 24, et l'autre une composi- 
tion aqueuse de peroxyde d'hydrog&ne. 
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